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Verfahren zum Herstellen eines Gleitlagers 
und Gleitlager hergestellt nach diesem Verfahren 



Bei der Herstellnng einea Gleitlagers rait ephSrischer Lager- 
flache, z.B. eines Gelenklagers und auch eines Axialgelenk- 
lagers, rait einera Innenring* mit einem Auflenring und mit 
einer Gieitschicht auf der Xagerflache des Auflenrings ist 
es erforderlich, den Auflenring an einer Stelle zu schlitzen 
Oder durgh Aufschneiden an zwei gegenttberliegenden Stellen 
zu teilen, urn den Innenring rait Beiner sph&rischen Lager- 
flache an der Aufleneeite in den Auflenring rait seiner 
sphfirischen Lagerflfiche an der Innenseite einbringen zu 
kBnnen. 

Bei bekannten Gleitlagern dieser Art besteht die Gieit- 
schicht aus einera rait einem Kunststoff getrankten Metall- 
gewebe. Um das Material der Gieitschicht auf der sph8.ri- 
schen Flache des Auflenrings aufbringen zu konnen* ist es 
erforderlich, dieses in eine spharische Perm vorzupressen* 
Bei einera Metallgeurebe stBflt diese Formgebung auf keine 
Schwierigkeitene 

Die bekannte Gieitschicht mit einera Metallgewebe ist iedoob. 
in ihrer Belastbarkeit begrenzt. Auch ist es moglich, dafl 
das lager ein gewisses Spiel erhiilt, wenn das Metallgewebe 
nachgibt 9 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gleitlager mit 
sphfirischer Lagerflache zu schaffen, das sehr hochbelastbar 
ist. und keine Spielfreiheit zeigt, Zur LBsung dienen die 
Merkmale des Anspruchs 1 » 
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Eine Gleitschicht mit einem Gewebe aus Fasern aus PTFE 
(Polytetrafluorftthylen) , mit einem weiteren, mit Phenol- 
harz getrSnkten Gewebe una mit einem Klebemittel ist an 
sick bekannt (DOS 1 629 417). Diese Gleitschicht wird 
aber auf einem Gleitlager mit zylindrischer LagerflSche 
aufgebracht f weshalb ein Vorformen des Materials der 
Gleitschicht nicht erforderlich ist. 

Der Erfindung liegt dartiber hinaus die Erkenntnis zugrundep 
dafl die gewttnschten guten Lagereigenschaften nur dann 
erhalten werden, wenn das Vorpressen des Materials der 
Gleitschicht und die endgiiltige Formgebung der Gleitschicht 
so aufeinander abgestimmt slnd, dafl wahrend der Vorformung 
der B-ZuBtand des duroplastischen Harzes* nicht tiber- 

schritten wird, wahrend bei der endgiiltigen Formgebung das 
duroplastische Harz bis zu seinem C-Zustand gebracht wirdo 

Merkmale von vorteilhaf ten Ausfiihrungsformen eines nach dem 
erfindungsgemSBen Verfahren hergestellten Gleitlagers 

sind in den Unteransprtichen angegeben* 

Die Herstellung einer beispielhaften Ausftthrungsf orm des 
erfindungsgemftflen Gleitlagers geschieht in folgender Weise, 

Das Gleitschichtmaterial wira in Plattenform dadurch herge- 
stellt, dafl auf ein Gewebe aus PTFE, das gegebenenfalle mit 
Metall- oder Glasfasern gemischt sein kann, ein weiteres 
Gev/ebe 9 vorzugsweise aus Glasfasern, das mit Phenolharz 
getrfinkt ist, auf gebracht wird und dafl auf dieses weitere 
Gewebe eine Klebefolie aufgelegt wird* Diese drei Schichten 
werden aufeinander gepreflt und haft en dadurch aneinandero 
Aus dem plattenformigen Material werden 

Streifen in der Breite der Lagerfl&che des Auflenrings des 
Lagers ausgeschnitten. Diese Streifen werden dann in eine 
Form mit einer der spharischen Lager flache entsprechenden 
Flache eingepreflt, wobei nur eine solche Warrae entwickelt 
wird, dafl das Phenolharz von seinem A-Zustand in seinen 
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B-Zustand iibergeht. AnsculieBend werden die Streifen in 
die Lagerflache des AuBenrings bzw. desBen Telle eingelegt. 
Soweit es slcb, urn einen zweigeteilten AuBenring aandelt, 
werdeix dessen Telle eodann urn den Innenring gelegt. Bel 
einem geschlitzten AuBenring wird der Innenring in den 
AuBenring elngeaetzt. Anschlieflend wird das bo zueammen- 
gesetzte Lager, vorzugsweise in elnem Stapelaufbau mit 
einer Mehrzahl von Xagern, zusatomengepreflt, wobei eine 
eolcbe Warme angewendet wird, daB der B-Zustand des 
duroplastisenen Harzes in deesen C-Zustand ubergeat, womit 
das GHeitlager fertiggestellt 1st. 

Wenn dae Material der Gleltscaioat kelne besondere ELebe- 
folle entoalt, wird die Klebfahigkeit des duroplastiscben 
Harzes eelbst ausgenutzt. 
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1 • Verf ahren zum Herstellen eines Gleitlagers mit sphSri- 
8cher Lagerflfiche, z.B. Gelenklager 9 mit eineis Innenring 
und mit einem geschlitzten Oder geteilten AuBenring, auf 
dessen Lagerflfiche eine Gleitschicht aus Kunststof f auf- 
gebracht wird, daduroh gekennzeichnet , dafl das Material 
der Gleitschicht, das ein Gewebe mit Pasern aus einem 
Kunstetoff mit niedrigem Reibungskoef f izienten* z.B. PTPE 5 und 
ein duroplastisches Harz, z.B. ein in ein weiteres Gewebe 
eingelagertes Phenolharz, enthalt, 
in eine spharische form unter W&rme derart verge- 

prefit wird 9 dafl das duroplastische Harz vom A- in den 
B-Zustand tibergeht, und dafi die vorgeprefite Gleitschicht 
nach Aufbringen auf die Lager flache des Auflenrings und nach 
Einbringen des Innenrings Oder einer diesem entsprechenden 
Form in den AuBenring unter Warme derart verpreBt wlrd, 
dafl das duroplastische Harz vom B- in den C-Zustand ttbergeht. 



Z. Gleitlager, hergestellt nach dem Verf ahren nach 
Anspruch 1 9 dadurch gekennzeichnet , 

dafl das weitere, mit dem duroplastischen Harz getrSnkte 
Gewebe aus Glasfasern besteht. 

3. Gleitlager, hergestellt nach dem Verf ahren nach Anspruch 1, 
Oder nach Anspruch 2 9 dadurch gekennzeichnet, dafl das 

Material der Gleitschicht eine ELebefolie enth&lt* 
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